
PfT WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM 

-i. Internationales Buro - - 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG UBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentklassifikation 5 : 
D06N 7/00, B32B 5/26 



Al 



(11) Internationale Veroffentlichungsnummer: WO 93/12285 

(43) Internationales 

Veroffeotlichungsdatum: 24. Juni 1993 (24.06.93) 



(21) Internationales Aktenzeichen : 

(22) Internationales Anmeldedarum 



PCT/EP92/02857 
10. Dezember 1992 (10.12.92) 



(30)Prioritatsdaten: 
P41 40 580.3 
P42 28 570.4 



10. Dezember 1991 (10.12.91) DE 
27. August 1992 (27.08.92) DE 



(71) An ra elder (fur alle Bestimmungsstaaten ausser US): TAR- 

KETT PEGULAN AG [DE/DE]; Foltzring 35, D-6710 
Frankenthal (DE). 

(72) Erflnder; und 

(75) Erfinder/AnmeJder (nur fur US) : GLOWNA, EIke [DE/ 
DE]; Hauptstr. 43a, D-6791 Steinwenden 1 (DE). M0L- 
LER, Horst [DE/DE]; Zum Eichwald 4, D-6755 Hoch- 
speyer (DE). NICOLA, Wolfgang [DE/DE]; Neuweg 
22, D-6754 Otterberg (DE). SILL, Rainer [DE/DE]; 
Burgherrenstr. 40, D-6750 Kaiserslautern 32 (DE). FI- 
SCHER, Bruno [CH/CH]; Denter Tumas 13, CH-7013 
Domat/Ems (CH). 



(74)Anwalt: ZELLENTIN & PARTNER; Rubensstr. 30, D 
6700 Ludwigshafen (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: AT, AU, BB, BG, BR, CA, CH, CS, 
DE, DK, ES, FI, GB, HU, JP, KP, KR, LK, LU, MG, 
MN, MW, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, US, euro- 
paisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, 
GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). 



Veroffentlicbt 

Mit internationalem Recherchenbericht. 



(54) Title: FULLY RECYCLABLE TUFTED CARPET OF SYNTHETIC THERMOPLASTIC POLYMERS 

(54)Bezeichnung: VOLLSTANDIG RECYCLINGFAHIGER TUFTINGTEPPICH AUS SYNTHETISCHEN THERMO- 
PLASTISCHEN POLYMER EN 



(57) Abstract 



The present invention relates to a fully recyclable tufted carpet and a process for its production and its use. Its components 
backing, pile yarn, textile backing and the necessary adhesives all belong to the same polymer family, preferably polyamides, pol- 
yesters or polypropylene. The backing and pile yarn are secured together with the aid of a melt-type adhesive in hot or cold past 
form. The fact that it is fully recyclable means that carpets or parts thereof to be disposed of can be processed without separation 
into regenerated fibres which can be re-used in the recyclable carpets. 

(57) Zusammenfassung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen vollstandig recyclingfahigen Tuftingteppich und ein Verfahren zu seiner Herstel- 
lung sowie seine Verwendung. Seine Bestandteile Erstrucken, Polgarn, Textilriicken und die notwendigen Kleber gehoren alle 
derselben PoIymerfamiHe an und sind bevorzugt Polyamide, Polyester odcr Polypropylen. Erstrucken und Polgarn werden mit 
Hilfe eines heiB oder kalt in Pastenform vorliegenden Schmelzklebers miteinander verbunden. Die vollstSndige Recyclierbarkeit 
erlaubt, zu entsorgende Teppiche oder Teppichteile ohne Trennung zu Regeneratfasern zu verarbeiten, die in den recyclierbaren 
Teppichen wiedereingesetzt werden konnen. 
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Vollstandia recvclinaf ahiaer Tuf tin aterrpich aus svntheti schen 

thermoplastische n Polvmeren 



Die Erfindung betrifft einen vollstandig recyclingf ahigen 
Tuf tingteppich, dessen wesentliche Bestandteile aus Polyxneren 
derselben Polymerf amilie bestehen sowie dessen Herstellung 
und Verwendung. 

Sie betrifft insbesondere Teppiche, deren dimensionsstabiles 
Tragervlies als Erstrucken, die Polgarnnoppen, die textile 
Ruckenausstattung als Zweitriicken und die jeweils benotigten 
Kleber aus Polymeren derselben Polymerf amilie bestehen. 

Tuftingteppiche bestehen aus einem Grund- und Trageriuaterial, 
auch Erstrucken genannt, das ein Bandchengewebe und/oder ein 
Vlies sein kann, rait eingearbeiteten Noppen eines Polgarnes 
aus Synthese- oder Naturfasern. Das Polgarn ist rait Hilfe 
eines Vorstrichs im Tragermaterial fest verankert. Das ent- 
stehende Zwischenprodukt wird als Halbf ertigware bezeichnet. 
Bevorzugte Vorstriche sind solche auf Basis von Naturlatex 
oder von Syntheselatex. 

Ein weiterer wesentlicher Teppichbestandteil, der Zweit- 
riicken, kann ebenfalls eine, bevorzugt als Schaum aus Latex 
mit Anteilen an Stabilisatoren, Seifen und Fiillstoffen aufge- 
brachte Latexschicht Oder ein textiles Flachengebilde oder 
Polyurethanschaura sein. 

Darait weisen die zur Teppichherstellung verwendeten wesentli- 
chen Bestandteile eine vollig unterschiedliche Zusammenset- 
zung auf, die die Riickfuhrung und Wiederverwertung der Tep- 
piche nicht gestatten, da die Auftrennung zu aufwendig ist. 
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Speziell die einwandfreie Trennung der Garnnoppen vom Latex 
ist nahezu unmoglich. 

Darflberaiaaus .flit Latex eiae Umweltbelastung dar; die zun 
vernetzendea Ausreagierea und VerauJcera der Polaoppea oder 
verfestigeu des z W eitrue*eas beaotigtea Temperatureu zetzea 
organische Substanzen frei. 

Kir die vorliegeade Erfiadung bestead die Aufgabe, etaen Tep- 
pica zu scaaffea. dessen zusa^eusetzueg aus syataetrsofceu 
Polyner-aterialiea eia dlreXtes uad vollstaediges Recycle 
erxaubt. uad la dessea Herstelluagsverf ahrea die E-ittxeruug 
voa Schadstoffea weseatlich herabgesetzt ist. 

Die Losuag dieser Aufgabe ergibt eioh aus dea recyoliagf ahi- 
g ea Tuftiagteppichea gemap Aaspruce l. sowie dem Verfahrea 
gemap Aasprucb 9. vorteilhafte Ausgestaltuagea fradee sroa in 
den jeweiligen Unteranspriichen. 

flberraseheaderweiee hat sice herausgestellt. dap der Sehmelz- 
kleber aur daaa befriedigead ia die Polaoppea eragearbextet 
^ea *sau. ween dieser pasteafSrrcig 

voa Seamelzkleber ia Perm voa Pulvera oder Folxen oder Pasera 
ftthrt aicht zu dea gewuuschtea Ergebalssea. 

Die Bestaadteile der erf iaduagsgemapea Tuf tiegtepoiohe das 
Trager- uad Gruadmaterial . auoh Erstruckee geaaaat. das Pol- 
aoppeagara, die textile Ruckeuausstattueg, auoh Sweitruczen 
geaaaat uad die aotweadigea Kleber gehorea erf indungs,e,uap 
axxHerselben Poly»erf aa^lie. dea Polya*idee. Polyestera 
Oder dem Polypropylen an. 
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Darait wird die Tatsache genutzt, dap die Polymertypen einer 
Polymerfamilie durch Variation der Kettenbausteine und Ket- 
tenlange in ihren physikalischen Eigenschaf ten, wie zum Bei- 
spiel den Festigkeiten oder den Schraelz- und Klebertempera- 
turbereichen, verandert werden konnen. Mischungen davon kon- 
nen in weiten Bereichen zur Herstellung von Regeneratf asern 
eingesetzt werden. Damit sind die Teppiche ohne die Notwen- 
digkeit einer Materialtrennung vollstandig recyclingf ahig . 

Vorteilhaft fur die erf indungsgemapen Teppiche sind Trocken- 
oder spinnvliese als Tragermaterial , die rait Klebern dersel- 
ben Polymerfamilie verfestigt bzw. thermobondiert sind. 
Besonders vorteilhaft ist sowohl der Austausch des herkomrali- 
chen Zweitriickens aus Latex durch eine einheitliche aus der- 
selben Polymerfamilie bestehende textile Riickenausstattung, 
bevorzugt aus der Gruppe der Gewebe, Vliese und Filze, als 
auch der Ersatz der fur die Fixierung verwendeten Latex-Kle- 
ber durch Schmelzkleber derselben Polymerfamilie, aus der die 
ubrigen Teppichbestandteile stammen. Die Schadstoff emission 
la|3t sich dadurch wesentlich verringern. 

Der Zweitriicken kann durch erneutes Erwarmen des im Verbund 
aus Erstriicken und Polnoppen enthaltenen Schraelzklebers rait 
dera Vorprodukt verklebt werden. 

Da jedoch die Einarbeitung des Schraelzklebers zur Befestigung 
des Zweitriickens keine Problerae raacht, wird auf den Erstver- 
bund vorzugsweise erneut Schmelzkleber, z.B. als Granulat 
oder Pulver, aufgetragen und zum Verkleben auf Schmelztempe- 
ratur gebracht. 

Somit sind in den erf indungsgemapen Teppichen die Polgarnnop- 
pen im Trager- oder Erstriicken mit Klebern derselben Polymer- 
familie verankert, wobei die Kleber in heipem oder kalten Zu- 
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stand pastenformige Schmelzkleber sind, die je nach Material 
einen Schmelzbereich zwischen 100'C und 170"C aufweisen. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erf indungsgemapen Tep- 
piche liegt in der Moglichkeit, den Zweitrucken ganz Oder zu- 
mindest teilweise aus Pasern herzustellen, die als sogenannte 
Regeneratfasern aus dem Recyclingprozep der erf indungsgemapen 
Teppiche stammen. Solche Regeneratfasern konnen aus den ruck- 
gefiihrten Teppichen, die nur gesaubert und zerkleinert sem 
miissen, durch Wiederauf schmelzen und Verspinnen der Scbmelze 
in bekannter Weise hergestellt sein, wobei sich ein Trennen 
der Teppichbestandteile eriibrigt. 

Die Herstellung des erf indungsgemapen Tuf tingteppichs besteht 
im wesentlichen aus den Schrirten des Tuftens der Polgarnnop- 
pen in den Erstriicken, der nachf olgenden Verankerung der Nop- 
pen mit den pastenf ormigen Scnmelzklebern der gleichen Poly- 
merfamilie wie die iibrigen Teppichbestandteile und der an- 
scbliependen Fixierung des Zweitriickens auf dem vorgefertxg- 
ten Halbfabrikat, der bevorzugt ein textiles Flachengebilde 
aus der Gruppe der Gewebe, Vliese, Raschelware und Filze aus 
Fasern derselben Polymerf amilie ist, an den Erstriicken bzw. 
der Halbfertigware mittels Scnmelzklebern die ebenfalls der- 
selben Polymerfamilie angeh6ren, wobei die Paste kalt 
fliepfanig sein oder durch Erhitzen auf die erforderlichen 
Viskositatswerte eingestellt werden kann. 

Diese Verankerung und/oder Fixierung wird ausge!6st durch Er- 
warmen der zusammengefugten Bestandteile auf den Schmelzbe- 
reich der verwendeten Schmelzkleber und n6tigenfalls unter 
Druck. Dabei kann die Paste vorteilhaft aus Wasser, Disper- 
giermittel und Gleitmittel hestehen oder bei heip aufzutra- 
genden Fasten aus dem Polymer, einem Fliepverbesserer und 
einem Wachs aufgebaut sein, wobei die Teilchengrope in der 
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Kaltpaste unter 100 pm, vorzugsweise kleiner gleich 80 pm, 
betragt. 

Das erf indungsgemape Verfahren und die damit hergestellten 
Teppicbe sind besonders umweltf reundlich . Es werden keine 
zusatzlichen Cheraikalien und keine fremden Polyraere verwendet 
und die Verklebungsreaktionen finden nur unter kurzzeitiger 
Tempera turerhohung s tatt - 

Die erf indungsgemapen Tuf tingteppiche lassen sich auch zum 
Herstellen von verformten, speziell von warmverf ormten Tep- 
pichteilen verwenden. 

Ein wesentliches Ziel 1st die Verwendung der gebrauchten und 
zu entsorgenden erf indungsgemapen Tuf tingteppiche im Recyc- 
iingprozep zur Herstellung von Regeneratfasern, die zumindest 
teilweise in Erstriicken und/oder Zweitriicken der recyclingfa- 
higen Teppiche wiederverwendet werden konnen. 

Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung anhand von Bei- 
spielen naher erlautert. 

Beispiele 

Beispielhaft werden Tuf tingteppiche aus Erstriicken, Polgarn 
vora Halbkaramgarntyp, Kleber und Textilrucken hergestellt, wo- 
bei die verwendeten Polymere alle derselben Polymerf amilie 
angehoren. Als Erstriicken wird ein thermobondiertes Trocken- 
vlies oder Spinnvlies oder Bandchengewebe verwendet. 

Der aus Regeneratf asern hergestellte textile Zweitriicken ist 
so konstruiert, dap er den bisherigen Latexschaum oder den 
Textilrucken ersetzt. Dies geschieht durch Einsatz grobtitri- 
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ger Regeneratfaseru, insbesondere ira Bereica von 6,7 -44 
dtex. Je nach Komf ortanspruch liegt das Gewicht zwischea 100 



uad 500 g/m 2 



Bej s piel 1 . 
Der Erstruckea wird aus Polyamidmaterial hergestellt. H.erbex 
nandelt es sich urn ein Troc3cenvlies aus 85 % PA6 6.7 dtex/80 
mm und 15 % CoPA Grilon K140, einer Polyamid-Schmelz- 
klebefaser, H dtex/80 mm. 

Diese Fasern werden homogen gemiscat, geoffaet uad gekrem- 
pelt Der Flor wird aaschliepead kreuzgelegt, verstreckt uad 
mit 50 Eiusticaen/cm* VGrnade lt. Das Taermoboadierea erfolgt 
auf einem Kalaader bei 150 bis 160'C Walzeatemperatur . Dies 
ergibt eia boadiertes Vlies voa etwa 120 g/m . 

in diesea Erstruckea wird nerkommlicaes Polgara aus PA6 eia- 
getuftet. Dabei wird mittels eiaer Nadel das Gara ia dea 
Erstrucken eingestocnen und durch eiaea Greifer f estgehalten. 
Es entsteht eine Schlinge, die lose in dem Erstrucken eiage- 
arbeitet ist. Haadelt es sica am eiae Veloursqualitat, so 
wird die Schliage mittels eiaes Messers auf geschnittea. Es 
wird eiae Polaoppe gebildet, die lose ia dea Erstruckea eia- 
gebunden ist. 

Die so aergestellte Rohware wird bei rohweigea Garaea ia wei- 
terea Prozessea farblich gestaltet uad bearbeitet, bei gara- 
gefarbten Produkten gegebeaenf alls geschorea (bei Velours) 
Oder direkt der Beschicntung zugefiihrt. 
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Um das Polgarn im Erstrucken zu verankern, wird eine Paste 
bestehend aus 

Wasser 22,5 kg 

Atesynth 5130 37,5 kg 8 %-ig .„ t .„ 

Griltex *)4 (0-80 um) 60,0 kg 100 %-ig Smpkt. 105 - 115 C 
Mirapaste NVP 15,0 kg 1 %-ig 

zu 3 00 bis 500 g/m 2 Trockengewicht aufgebracht. 

Viscositat der Paste: Fordbecher, Diise 6: ca . 30 sec. 

*) Grilon und Griltex sind eingetragene Warenzeichen der 
Firma EMS-Chemie AG, Schweiz. 

Griltex 11 ist ein Copolyamid-Schraelzkleber , Atesynth 1st ein 
Dispergiermittel und Miraplast ist ein Gleitmittel (beides 
eingetragene Warenzeichen der Firma Th. Bohme, BRD) . 

Das Aufbringen der Paste erfolgt uber ein Pf latschwerk, wobei 
uber ein einstellbares Abstreif rakel die Menge dosiert und 
mittels einer Streichwalze eingerieben wird. Die thermische 
Verfestigung im nachgesphalteten Umluftofen erfolgt bei 
140*C. 

Der Textilrucken aus Polyamid-Stapelf aser vom Titer 33 dtex 
wird mit 50 bis 80 g/m 2 Schmelzkleber Griltex 11 (100 bis 
500 um) bestreut und angesintert. Danach wird er mittels 
Infrarotstrahlung bis zum Schmelzbereich des Klebers aufge- 
warmt und direkt mit dem noch heipen Teppich unter Kalander- 
druck kaschiert. 
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wp.i spiel 2 

Analog Beispiel 1 wird ein polymereinneitlicher Polyestertep- 
pich hergestellt. 

Das Polgam, ein marktgangiger fixierter Zwirn aus PES-Halb- 
kainmgarn, wird in ein handelsubliches PES-Spinnvlies («.B. 
vom Typ Lutradur 5011 (Lutravil) eingetuftet. Dabei wird mit- 
tels einer Nadel der Zwirn in den Erstrucken eingestochen und 
durch einen Greifer f estgehalten. Es entsteht eine Scnlinge, 
die lose 1» Erstrucken eingearbeitet ist. Handelt es sich urn 
eine Veloursqualitat, so wird die Schlinge ruittels eines Mes- 
s er s auf ge s chni tten . 

Die so hergestellte Rohware wird bei rohweipen Garnen in wei- 
teren Prozessen farblich gestalft und - bei Velours - ge- 
schoren, bei garngef arbten Produkten gegebenenf alls nur ge- 
schoren. 

Beim Beispiel wird auf einer 1/10" COC-Maschine getuftet 
(Garneinsatzgewicht 950 g/m 2 , 51 Stiche/10 cm). Die Rohware 
wird gefarbt und geschoren. 

Um das Polgarn im Erstrucken zu verankern wird bei Raumterupe- 
ratur eine Paste aufgebracht, bestehend aus 

Wasser ^2,5 kg 

Atesynth t*>* jcg % Smpkt. 110-115'C 

Griltex 8 *) (0-80 pm) 60,0 kg 100 % g » P 

Miraplast NVP 15,0 kg 1*9 

*) Griltex 8 ist ein Copolyesterschmelzkleber der Fa. EMS 
Cnemie AG (eingetragenes Warenzeichen) 

Atesynth ist ein Dispergiermittel und Miraplast ist ein 
Gleitmittel (beides eingetragene Warenzeichen der Fa. Th. 
Bohme, BRD) . 
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Pastenviskositat: Fordbecher Diise 6: ca. 3 0 sec. 

Brookfield RVT Spindel 5/10 U/min : ca 
5000 mPa-s 



Das Aufbringen der Paste erfolgt iiber ein Pf latschwerk, wobei 
ein einstellbares Abstreif rakel die Menge dosiert und mlttels 
einer Streichwalze die Paste eingerieben wird . 
Die thermische Verfestigung im nachgeschalteten Umluftofen 
erfolgt bei 140 *C. 

Die Auftragsmenge liegt bei ca. 300 g/m 2 Trockengewicht. 

Der Textilrucken aus Polyester-Stapelf aser vom Titer 17 dtex 
wird zur Verbindung mit dem Zweitrucken mit der 50-80 g/m 
Griltex 8P (100-500 urn) bestreut und abgesintert. Der so vor- 
behandelte Textilrucken wird mlttels mf rarotbestrahlung bis 
zum Schmelzbereich aufgewarmt und direkt rait dem noch heiBen 
Teppich nach dem Of en unter Kalanderdruck kaschiert. 



Beisnxel 3 

Das Polgarn, ein BCF-Gran, 100 % Polypropylen, diisengef arbt, 
wird in einem Tuf tingtrager Polypropylen-Bandchengewebe (z.B. 
Amoco 10/2155) getuftet. Warendaten: 1/10" Schlinge, 400 g/m 
Garneinsatz . 

Die Polgarnverankerung erfolgt durch das Aufrakeln eines Hot- 
Melt -Vorstriches , bestehend aus 

APP 100,0 kg 

Escorez 1102 5 , 0 kg 

Vestowax A227 ' 2 £ 9 

Blend 245 °< 5 *9 
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APP 1st aier eia ataktisches Polypropylea voa mils, Escorez 
1102 ist ein Harz voa Esse (Verbesserung der MaBstabilxtat 
und des Fliepverhaltens (beim Beschichtea) ) , Vestowax voa 
Hills ist eia syataetiscaes Hartwachs (Gleitmittel) . Blead 245 
ist eia Stabilisator voa Lowi. 



2 

Auftragsmenge ca. 150 g/m 
Beschichtuagstemperatur ca. 165 *C 



Nach dem Auftragea des Vorstrichs wird die Ware durch Ktthl- 
f elder gefuart oder der Zweitriickea aaschlieBead direkt auf 
gebraclrt. 
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Patentanspruche 



1. Vollstandig recyclingfahiger Tuf tingteppich, dessen 
wcsentliche Bestandteile, ein dimensions stabiles Trager- 
material als Erstrticken, Polgarnnoppen und gegebenen- 
falls eine textile Riickenausstattung als zweitriicken aus 
Polyamid, Polyester Oder Polypropylen bestehen, dadurch 
gekennzeichnet, dap, alle Polyraerbestandteile derselben 
Polymerfamilie angehoren und dap die Polgarnnoppen mit 
Hilfe eines pastenformig auf getragenen Klebers im Erst- 
riicken verklebt ist. 

2. Recyclingfahiger Tuf tingteppich gemap Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dap das Tragermaterial ein 
Trocken- Oder Spinnvlies ist oder ein Gewebe. 

3. Recyclingfahiger Tuf tingteppich gemap einem der Anspru- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dap das Tragervlies 
aus einem Gemisch von Pasern derselben Polymerfamilie 
besteht, die hohere und niedere Schmelzpunkte aufweisen. 

4. Recyclingfahiger Tuf tingteppich gemap einem der Anspru- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dap der in der 
Paste enthaltene Kleber ein Schmelzkleber aus derselben 
Polymerfamilie wie der Erstrucken und die Polnoppen ist. 

5. Recyclingfahiger Tuf tingteppich gemap Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dap der Schmelzkleber einen 
Schmelzbereich zwischen 100 und 170'C und eine Teilchen- 
grope etwa kleiner gleich 80 pro aufweist. 
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6. 



7. 



Recyclingfahiger Tuf tingteppich gemaP Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dap der Zweitrucken ein textiles 
Flachengebilde, ausgewahlt aus der Gruppe der Gewebe, 
Vliese, Raschelware und Filze 1st. 

Recyclingfahiger Tuf tingteppich gemaP Anspruch 1 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, dap der Zweitrucken durch 
Schmelzkleber am getufteten Erstriicken fixiert wird. 

8 Recyclingfahiger Tuf ting teppich eineru der Anspruche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dap der Erstriicken 
und/oder der Zweitrucken zumindest teilweise aus Regene- 
ratfasern bestetrt. 

9 verfahren zur Herstellung eines recyclingf ahigen Tuf- 
tingteppichs nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 

8 wobei man Polgarnnoppen aus Polyamid, Polyester oder 
Polypropylen in einen Erstriicken tuftet und mit diesem 
verklebt, dadurch gekennzeichnet, dap Polgarnnoppen, 
Erstriicken und Kleber sowie gegebenenf alls der Zweit- 
rucken aus derselben Polymerf amilie bestehen und man die 
Noppen im Erstriicken mit Hilfe einer einen schmelzkleber 
enthaltenden Paste verklebt. 

verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dap 
der in der Paste enthaltene Schmelzkleber einen Schmelz- 
bereich von 100'C bis 170*C aufweist. 

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeich- 
net dap die schmelzkleberpaste, Wasser, Dispergier- und 
Gleitmittel enthalt oder eine Hotmeltpaste ist, die bex 
Schmelztemperatur aufgetragen wird. 

Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daP der Schmelzkleber in der 
Paste Teilchendurchmesser kleiner gleich 80 pm aufweist. 



10. 



11. 



12. 
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13. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Paste eine Viskositat von etwa 
30 sec, gemessen im Fordbecher, Diise 6, aufweist. 

14. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 9 bis 13 , 
dadurch gekennzeichnet, dap man die Paste in Mengen von 
etwa 150 bis 500 g/m 2 Trockengewicht auftragt. 
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